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Pi'qment/Farbstoff-Mischunqen 

Die vorliegende Erfindung betriffl eine Zusammensetzung enthalfend ein Nickel-Kompiex- 
Pigment und einen Disperslonsfarbstoff sowie die Verwendung dieser Zusammensetzung 
zum FSrben Oder Bedrucken von hydrophoben Fasermaterialien und zur Herstellung 
gefarbter Kunststoffe oder polymerer Farbpartikel. 

Die Verwendung von Nickel-Komplex-Pigmenten als Dispersionsfarbstoffe zum FSrben von 
Polyesterfasern ist beispielsweise aus der WO 02/057537 und der WO 02/055786 bekannt. 
Die damit erhaltenen Farbungen zeichnen sich durch gute allgemeine Echtheiten, 
insbesondere hohe Licht- und Nassechtheit aus. 

Es wurde nun Qberraschend gefunden, dass sich diese guten Eigenschaften durch den 
Zusatz von spezifischen Dispersionsfarbstoffe n noch wesentlich verbessern lassen. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Zusammensetzung enthaltend 

(A) mindestens ein Nickel-Komplex-Pigment und 

(B) mindestens einen Dispersions-Farbstoff der Formel (1) oder (2) 




worin Ri Wasserstoff, Hydroxy oder einen Rest -NHCO-Re darstellt. worin Re Cn-Ce- 
Alky! oder unsubstituiertes oder durch Ci-C 4 -Alkyl oder Halogen substituiertes Pheny! 
ist, 

R 2 Wasserstoff, Hydroxy oder einen Rest W-R 7 bedeutet, worin W -NHCO- oder -S- 

und R 7 CrCe-Alkyl oder unsubstituiertes oder durch CrC^Aikyl oder Halogen 

substituiertes Phenyl ist, 

R3 Wasserstoff bedeutet, 

R4 fQr Wasserstoff oder Hydroxy steht, 

R$ Wasserstoff ist, oder 

R 3 und R4 zusammen den Rest der Formel 
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bilden, wobei die Ringe A und B unabhangig voneinander weitere 



Substituenten tragen kdnnen, 

R 8 fQr Wasserstoff Oder -CO-C^Ce-Alkyl steht, wobei der C^Ce-Alkylrest durch 

Carboxy substituiert sein kann, Oder ein Rest _ / \ „ ist, worin Rn 

Wasserstoff, d-C 4 -Alkyl, Hydroxy, Carboxy Oder Halogen, R 12 Wasserstoff, C t -C4- 
Alkyl oder Halogen und R 13 Wasserstoff Oder C 2 -C 3 -Alkyl sind oder, wenn R 10 
Halogen ist, R 13 Methyl sein kann, 
R g Wasserstoff oder Halogen darstellt, 
R 10 Wasserstoff oder Halogenbedeutet, und 
n fQr eine Zahl 0, 1 oder 2 steht, 

mit der Maligabe, dass R 9j Rio Rn, R12 und R13 nicht alle gleichzeitig Wasserstoff 
sind. 




Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemaflen Zusammensetzungen als Nickel-Komple* 
Pigment (A) eine Verbindung der Formel (3) 




worin R 14 und R 15 unabhangig voneinander CN oder Halogen bedeuten oder zusammen mit 
den C-Atomen, an die sie gebunden sind, einen unsubstituierten oder mit einer oder 
mehreren Nitro-, Cyano-, Hydroxy-, Ci-C 6 -Alkyh Amino- oder Ci-C a -AlkyIaminogruppen oder 
Halogenatomen substituierten aromatischen Ring bilden und 

Rie bis R^ unabhSngig voneinander Wasserstoff, Halogen, -N0 2 , -CN, -OH, -COOH, CH 3 , - 
NH 2 oder -NHCH 3 darstellen. 



Alkylgruppen als Substituenten Re, R7. Rn. R12, R«, als Bestandteil von -CO-Alkylgruppen 
Rs oder als Substituent von gegebenenfalls vorhandenen aromatischen Ringen sind z:B. 
Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Amyl, tert.-Amyl 
(1 ,1-Dimethylpropyl). 1,1 ,3,3-Tetramethylbutyl, Hexyl, 2-Methylpentyl, Neopentyl, 
Cyclopentyl, Cyclohexyl, sowie die dazugehorenden Isomeren. 

Halogen 1st Jod, Brom oder Insbesondere Chlor. 

Unter den fakultativen Substituenten der Ringe A und B sind vor allem Halogen, d-C 4 -Alkyl 
und Ci-C 4 -Alkoxy zu nennen. Diese konnen einmal oder mehrmals vorhanden sein. 

Bevorzugte Nickel-Komplex-Pigmente der Formel (3) sind die Verbindungen der Formel (3a) 
und (3b) 




unabhangig voneinander Wasserstoff, Halogen, -N0 2 . -CN, -OH, -COOH, CH 3 , -NH 2 oder- 
NHCH 3 darstellen. 

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (3a), worin R 16 bis R23 Wasserstoff sind 
und Verbindungen der Formel (3b), worin R i6 bis R27 Wasserstoff bedeuten. 

Unter den Dispersionsfarbstoffen der Formel (1) sind die blauen Farbstoffe der Formeln 
(1a) - (1e) bevorzugt 




Besonders bevorzugte Dispersionsfarbstoffe (B) sind die Verbindungen der Formeln (1a) 
und (2a). 



Der Anthrachinonfarbstoff der Formel (2a) wird bevorzugt als Gemisch der isomeren 
Verbindungen (2a1) f (2a2) und (2a3) eingesetzt 




(2a3) 



Dabei liegen die isomeren Verbindungen (2a1), (2a2) und (2a3) vorzugsweise in etwa 
gleichen Mengen von 

Die erfindungsgemali verwendeten Nickel-Komplex-Pigmente (A) sind bekannt und 
beispielsweise in der WO 02/057537 und WO 02/055786 beschrieben. 

Auch die Dispersionsfarbstoffe (B) sind bekannt, zum Beispiel aus der WO 02/051924 und 
der WO 02/051942. 



In einer weiteren AusfQhrungsform enthalten die erfindungsgemaften Zusammensetzungen 
zus§tzlich (c) ein Pigment der Formel (4) oder (5) 




Die Dispersionsfarbstoffe der Formeln (1) und (2) eignen sich auch zur Herstellung von 
Mischnuancen zusammen mit anderen Farbstoffen und insbesondere zusammen mit einem 
geeigneten gelben Farbstoff fOr das Trichromie-Farben. 

Unter Trichromie ist die additive Farbmischung passend gewahlter gelb- bzw. orange-, rot- 
und blaufSrbender Farbstoffe zu verstehen, mit denen jede gewOnschte Nuance des 
sichtbaren Farbspektrums durch geeignete Wahl der Mengenverhaltnisse der 
Farbstoffkomponenten eingestellt werden kann. 



Da die erfindungsgemafien Zusammensetzungen sowohl bei der Massefarbung als auch im 
Ausziehverfahren bzw. Thermosolverfahren verwendet werden kSnnen, lassen sich 
Metamerie-Effekte vermeiden. 

Einen weiteren Erfindungsgegenstand bilden daher Zusammensetzungen enthaltend als 
Dispersions-Farbstoff (B) eine Trichromie-Mischung enthaltend mindestens einen 
blaufarbenden Farbstoff der oben angegebenen Formeln (1a)- (1e), mindestens einen 
rotfSrbenden Farbstoff der oben angegebenen Formeln (2a) - (2k) und den gelbfarbenden 
Farbstoff der Formel (6) 




Der Farbstoff der Formel (6) ist lange bekannt (C.I. Solvent Yellow 163) und kommerziell 
erhaltlich. 

Besonders bevorzugt sind Trichromie-Mischungen enthaltend den blaufarbenden Farbstoff 
der Formel (1a), den rotfarbenden Farbstoff der Formel (2a) und den gelbfarbenden 
Farbstoff der Formel (6) 




(2a) f 



Or 8 ° s ^0 



Die erfindungsgemafcen Farbstoffmischungen konnen zum Farben und Bedrucken von 
halbsynthetischen und insbesondere synthetischen hydrophoben Fasermaterialien, vor allem 
Textilmaterialien, verwendet werden. Textilmaterialien aus Mischgeweben, die derartige 
halbsynthetische bzw. synthetische hydrophobe Textilmaterialien enthalten, konnen 
ebenfalls mit Hilfe der erfindungsgemaften Farbstoffmischungen gefarbt oder bedruckt 
werden. 

Als halbsynthetische Textilmaterialien kommen vor allem Cellulose 2 1 / 2 -Acetat und 
Cellulosetriacetat in Frage. 

Synthetische hydrophobe Textilmaterialien bestehen vor allem aus linearen, aromatischen 
Polyestem, beispielsweise solchen aus Terephthalsaure und Glykolen, besonders 
Ethylenglykol oder Kondensationsprodukten aus Terephthalsaure und 
1,4-Bis-(hydroxymethyl)-cyclohexan; aus Poiycarbonaten, z.B. solchen aus <x,a-Dimethyl- 
4,4-dihydroxy-diphenylmethan und Phosgen, aus Fasern auf Polyvinylchlorid- sowie 
Polyamid-Basis. 

Die Applikation der erfindungsgemaften Farbstoffmischungen auf die Textilmaterialien 
erfolgt nach bekannten Farbeverfahren. Beispielsweise farbt man Polyesterfasermaterialien 
im Ausziehverfahren aus wassriger Dispersion in Gegenwart von Qblichen anionischen oder 
nicht-ionischen Dispergiermitteln und gegebenenfalls Qblichen Quellmitteln (Carrier) bei 
Temperaturen zwischen 80 und 140°C. Cellulose-2V 2 -acetat farbt man vorzugsweise 
zwischen ungefahr65 bis 85°C und Cellulosetriacetat bei Temperaturen bis zu 115°C. 
Die erfindungsgemaften Farbstoffmischungen kSnnen auch gut zum Farben von Polyester- 
Mischgeweben, wie beispielsweise Polyester/Cellulosefaser-Mischgeweben, verwendet 
werden. 

Die erfindungsgemalien Farbstoffmischungen eignen sich zum Farben nach dem 
Thermosolverfahren, im Auszieh- und Continueverfahren und fQr Druckverfahren. Das 
Ausziehverfahren ist bevorzugt. Das Flottenverhaltnis ist von den apparativen 
Gegebenheiten, vom Substrat und der Aufmachungsform abhangig. Es kann jedoch 
innerhalb eines weiten Bereiches gewahlt werden, z.B. 1:4 bis 1:100, liegt aber 
vorzugsweise zwischen 1:6 bis 1:25. 



I 



.9. 

Das genannte Textilmaterial kann dabei in den verschiedenen Verarbeitungsformen 
vorliegen, wie z.B. als Faser, Faden Oder Vlies, als Gewebe oder Gewirke. 

Es 1st vorteilhaft, die erfindungsgema&en Farbstoffmischungen vor ihrer Verwendung in ein 
Farbstoffpraparat zu QberfQhren. Hierzu werden die Farbstoffe vermahlen, so dass ihre 
Teilchengrofte im Mittel zwischen 0,1 und 10 Mikron betragt Das Vermahlen kann in 
Gegenwart von Dispergiermitteln erfolgen. Beispielsweise wird der getrocknete Farbstoff mlt 
einem Dispergtermittel gemahlen oder in Pastenform mit einem Dispergiermittel geknetet 
und hierauf im Vakuum oder durch Zerstauben getrocknet. Mit den so erhaltenen Praparaten 
kann man nach Zugabe von Wasser Druckpasten und Farbebader hersteilen. 

Beim Bedrucken wird man die Qblichen Verdickungsmittel verwenden, z.B. modifizierte oder 
nichtmodifizierte natGrliche Produkte, beispielsweise Alginate, British-Gummi, Gummi 
arabicum, Kristallgummi, Johannlsbrotkernmehl, Tragant, Carboxymethylcellulose, 
Hydroxyethylcellulose, Starke oder synthetische Produkte, beispielsweise Polyacrylamide, 
PolyacrylsSure Oder deren Copolymere oder Polyvinylalkohole. 

Die erfindungsgemaiien Farbstoffmischungen verleihen den genannten Materialmen, vor 
allem dem Polyestenmaterial, egale Farbtone von sehr guten Gebrauchsechtheiten, wie vor 
allem gute Lichtechtheit, insbesondere eine sehr gute Heisslichtechtheit, sowie eine hohe 
Nassechtheit wie Wasser- Schweiss- und Waschechtheit. 

Besonders hohe Lichtechtheiten lassen sich erzielen, wenn den erfindungsgemaiien 
Farbstoffmischungen zusatzlich UV-Absorber enthalten, 

Einen weiteren Gegenstand der vorliegenden Erfindung stellt die Venvendung der 
erfindungsgemaiien Zusammensetzungen zur Herstellung gefarbter Kunststoffe oder 
polymerer Farbpartikel dan Das Verfahren zur Herstellung gefarbter Kunststoffe oder 
polymerer Farbpartikel ist dadurch gekennzeichnet, dass man ein hochmolekulares 
organisches Material und eine farberisch wirksame Menge einer erfindungsgemaRen 
Farbstoff-Zusammensetzung miteinander vermischt. 

Die Einfarbung der hochmolekularen, organischen Substanzen mit der Farbstoff- 
Zusammensetzung erfolgt beispielsweise derart, dass man die Farbstoff-Zusammensetzung 
diesen Substraten unter VenA/endung von Wafzwerken, Misch- oder Mahlapparaten 
zumischt, wodurch die Farbstoff-Zusammensetzung im hochmolekularen Material gelost 
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oder fein verteilt wird. Das hochmolekulare organische Material mit der beigemischten 
Farbstoff-Zusammensetzung wird hierauf nach an sich bekannten Verfahren verarbeitet, wie 
beispielsweise Kalandrieren, Pressen, Strangpressen, Streichen, Spinnen, Giessen oder 
durch Spritzguss, wodurch das eingefarbte Material seine endgultige Form bekommt. Das 
Beimischen der Farbstoff-Zusammensetzung kann auch unmittelbar vor dem eigentlichen 
Verarbeitungsschrltt durchgefuhrt werden, indem beispielsweise eine pulverformige 
Farbstoff-Zusammensetzung und ein granuliertes oder pulvriges hochmolekulares 
organisches Material, sowie gegebenenfalls auch Zusatzstoffe wie beispielsweise Additive, 
gleichzeitig direkt der Einlasszone einer Strangpresse kontinuieriich zudosiert werden, wo 
das Einmischen noch knapp vor der Verarbeitung stattfindet. Im allgemeinen ist jedoch ein 
vorgangiges Einmischen der Farbstoff-Zusammensetzung ins hochmolekulare organische 
Material bevorzugt, da gleichmassiger gefarbte Substrate erhalten werden konnen. 

Oft ist es erwunscht, zur Herstellung von nicht starren Formlingen oder zur Verringerung 
ihrer Sprodigkeit den hochmolekularen Verbindungen vor der Verformung sogenannte 
Weichmacher einzuverleiben. Als solche konnen zum Beispiel Ester der Phosphorsaure, 
Phthalsaure oder Sebacinsaure dienen. Die Weichmacher kdnnen im erfindungsgemaften 
Verfahren vor oder nach der Einverleibung des Farbmittels in die Polymeren eingearbeitet 
werden. Es ist femer mSglich, zwecks Erzielung verschiedener Farbtdne den 
hochmolekularen, organischen Stoffen neben der erfindungsgemalien Farbstoff- 
Zusammensetzung auch weitere Farbstoffe oder andere Farbmittel In beliebigen Mengen 
zuzufOgen. gegebenenfalls zusammen mit weiteren Zusatzstoffen wie z.B. FQIImitteln oder 
Siccativen. 

Bevorzugt ist die Einfarbung von thermoplastischen Kunststoffen insbesondere in Form von 
Fasern. Bevorzugte, erfindungsgemafJ einfarbbare hochmolekulare organische Materialien 
sind ganz allgemein Polymere mit einer Dielektrizitatskonstante £2,5, insbesondere 
Polyester, Polycarbonat (PC), Polystyrol (PS), Polymethylmethacrylat (PMMA). Polyamid, 
Polyethylen, Polypropylen, Styrol/Acrylnitril (SAN) oder Acrylnitril/Butadien/Styrol (ABS). 
Besonders bevorzugt sind Polyester und Polyamid. Ganz besonders bevorzugt sind lineare 
aromatische Polyester, welche durch Polykondensation von Terephthalsaure und Glykolen, 
insbesondere Ethylenglykol oder Kondensationsprodukten aus Terephthalsaure und 
1,4-Bis-(hydroxymethyl)-cyclohexan erhalten werden k5nnen, wie beispielsweise 
Polyethylenterephthalat (PET). Polytrimethylenterephthalat (PTT) oder 
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Polybutylenterephthalat (PBTP); ferner Polycarbonate, z.B. solche aus a,a-Dimethyl-4,4- 
dihydroxy-diphenylmethan und Phosgen, oder Polymere auf Polyvinylcblorid- sowie 
Polyamid-Basis, wie z.B. Polyamid 6 oder Polyamid 6.6. 

Die nachfolgenden Beispiele dienen der Veranschaulichung der Erfindung. Darin sind, 
sofern nicht anders angegeben, die Teile Gewichtsteile und die Prozente Gewichtsprozente. 
Die Temperaturen sind in Celsiusgraden angegeben. Die Beziehung zwischen 
Gewichtsteilen und Volumenteilen ist dieselbe wie zwischen Gramm und Kubikzentimeter. 

Beispiel 1: 

100 g Polyestergewebe werdeh in eine Flotte, enthaltend 

0,0037 g des Farbstoffes der Formel (2a), 

0,169 g des Farbstoffes der Formel (1a), 

0,561 g des Nickel-Komplex-Pigments der Formel (3b1) t 




(3b1) f 



1 g Ammoniumsulfat und 

0,5 g/l eines handelstiblichen Dispergiermittels, 

in 1000 ml deionisiertem Wasser, 

welche mit 80%-iger Ameisensaure auf pH-Wert von 4,0 - 5,0 eingestellt ist, bei 
Raumtemperatur eingetaucht Die Flotte wird dann zuerst mit einer Aufheizrate von 
1°C/Minute auf 135°C aufgeheizt. Nach 30 Minuten bei 135°C wird die Flotte auf 40°C 
abgekQhlt, das gefarbte Polyestergewebe mit Wasser gewaschen und in einem Bad, 
enthaltend 5 ml/I 30%-iger Natriumhydroxidlosung, 2 g/l 85%-iger Natrtumdithionitldsung und 
1 g/l eines handelsOblichen Waschmittels wShrend 20 Minuten bei 70 - 80°C reduktiv 
gereinigt Anschliessend wird die fertiggestellte Farbung mit Wasser gewaschen und 
getrocknet. 

Man erhSIt eine mittelgraue FSrbung mit ausgezeichneter Lichtechtheit und sehr guter 
Trocken- und Nassechtheit 
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PatentansorQche: 



1. Zusammensetzung enthaltend 

(A) mindestens ein Nickel-Komplex-Pigment und 

(B) mindestens einen Dispersions-Farbstoff der Formel (1) oder (2) 



o. 





NHR a 



(2). 



worin Ri Wasserstoff, Hydroxy Oder einen Rest -NHCO-Re darstelit, worin R 6 C r C 6 - 
Alkyi oder unsubstituiertes oder durch d-C 4 -Alkyl oder Halogen substituiertes Phenyl 
ist, 

R 2 Wasserstoff, Hydroxy oder einen Rest W-R 7 bedeutet, worin W -NHCO- Oder -S- 

und R 7 Ci-Ce-Alkyl oder unsubstituiertes oder durch Ci-C^AIkyl oder Halogen 

substituiertes Phenyl ist, 

R 3 Wasserstoff bedeutet, 

R4 fQr Wasserstoff oder Hydroxy steht, 

Rs Wasserstoff ist, oder 

R3 und R4 zusammen den Rest der Formel 



Substituenten.tragen konnen, 

Ra fQr Wasserstoff oder -CO-C 2 -C6-Alkyl steht, wobei der C^Ce-Alkylrest durch 



Wasserstoff, CrC 4 -Alkyl v Hydroxy, Carboxy oder Halogen, R i2 Wasserstoff, C r C 4 - 
Alkyl oder Halogen und R i3 Wasserstoff oder C2-C 3 -Alkyl sind oder. wenn R 10 Halogen 
ist, R 13 Methyl sein kann, 
R 9 Wasserstoff oder Halogen darstelit, 




bilden, wobei die Ringe A und B unabhangig voneinander weitere 



Carboxy substituiert sein kann, oder ein Rest 




ist, worin Rn 
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R 10 Wasserstoff oder Halogen bedeutet, und 
n fur eine Zahl 0, 1 Oder 2 steht, 



mit der Ma&gabe, dass R 9 , R,o Ru, R12 und R« nicht al!e gleichzeitig Wasserstoff 



2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 enthaltend als Nickel-Komplex-Pigment (A) eine 
Verbindung der Formel (3) 



worin R14 und R 15 unabhangig voneinander CN oder Halogen bedeuten oder zusammen 
den C-Atomen, an die sie gebunden sind, einen unsubstituierten oder mit einer oder 
mehreren Nitro-, Cyano-, Hydroxy-, C,-C 6 -Alkyl-, Amino- oder d-Ce-Alkylaminogruppen 
Halogenatomen substituierten aromatischen Ring bilden und 

R 16 bis Ra unabhangig voneinander Wasserstoff, Halogen, -N0 2 . -CN, -OH, -COOH, Ch 
NH 2 Oder -NHCH 3 darstellen. 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 2 enthaltend als Nickel-Komplex-Pigment (A) eine 
Verbindung der Formel (3a) oder (3b) 



sind. 
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worin R 16 bis R23die in Anspaich 2 angegebene Bedeutung haben und R 2 4 bis R27 
unabhangig voneinander Wasserstoff, Halogen, -N0 2 , -CN, -OH, -COOH, CH 3 , -NH 2 oder- 
NHCH 3 darstellen. 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 3 enthaltend als Nickel-Komplex-Pigment (A) eine 
Verbindung der Formel (3a), worin R 18 bis R23 Wasserstoff sind oder eine Verbindung der 
Formel (3b), worin R 16 bis R27 Wasserstoff bedeuten. 

5. Zusammensetzung nach Anspruch 1 enthaltend als Dispersions-Farbstoff (B) mindestens 
eine Verbindung der Formeln (1 a) - (1 e) 




(1b). 



dd), 



6. Zusammensetzung nach Anspruch 1 enthaltend als Dispersions-Farbstoff (B) mindestens 
eine Verbindung der Formeln (2a) - (2k) 
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(2k). 



7. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche enthaltend zusatzlich 
(c) ein Pigment der Formel (4) oder (5) 




8. Zusammensetzung nach Anspruch 1 enthaltend als Dispersions-Farbstoff (B) eine 
Trichromfe-Mischung enthaltend mindestens einen blaufarbenden Farbstoff der Formeln (1a) 
- (1e) gemaB Anspruch 5, mindestens einen rotfarbenden Farbstoff der Formeln (2a) - (2k) 
gemaB Anspruch 6 und den gelbfarbenden Farbstoff der Formel (6) 




9. Verwendung der Zusammensetzung nach Anspruch 1 zum FSrben Oder Bedrucken von 
halbsynthetischen oder synthetlschen hydrophoben Fasermaterialien. 

10. Verwendung der Zusammensetzung nach Anspruch 1 zur Herstellung gefSrbter 
Kunststoffe oder polymerer Farbpartikeh 
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Zusammenfassuna 



Eine Zusammensetzung enthaltend 

(A) mindestens ein Nickel-Komplex-Pigment und 

(B) mindestens einen Dispersions-Farbstoff der Formel (1) oder (2) 



(D. 





(2). 



worin Rt Wasserstoff, Hydroxy oder einen Rest -NHCO-R 6 darstellt, worin Re Ci-Ce-Alkyl 
Oder unsubstituiertes oder durch d-CMIkyl oder Halogen substituiertes Phenyl ist, 
R 2 Wasserstoff, Hydroxy oder einen Rest W-R 7 bedeutet, worin W -NHCO- oder -S- und 
R 7 Cn-Ce-Alky! oder unsubstituiertes Oder durch CrC 4 -Alkyl oder Halogen substituiertes 
Phenyl ist, R 3 Wasserstoff bedeutet. R, fQr Wasserstoff oder Hydroxy steht, R s 



Wasserstoff ist, oder R3 und R» zusammen den Rest der Formel 




bitden, 



wobei die Ringe A und.B unabhangig voneinander weitere Substituenten tragen konnen, 
Re fur Wasserstoff oder -CO-Ca-Ce-Alkyl steht. wobei der C 2 -C 6 -Alkylrest durch Carboxy 



substituiert sein kann, oder ein Rest 




ist, worin R„ Wasserstoff, 



CrGrAlkyl, Hydroxy, Carboxy oder Halogen, R 12 Wasserstoff, CrGpAHcyl oder Halogen 
und R 13 Wasserstoff oder Ca-Cg-AJkyl sind Oder, wenn R i0 Halogen ist, R 13 Methyl sein 
kann, R 9 Wasserstoff oder Halogen darstellt, R 10 Wasserstoff oder Halogen bedeutet, und 
n fur eine Zahl 0, 1 oder 2 steht. 

mit der MaBgabe. dass R 9 . R 10 Rn, R 12 und R 13 nicht alle gleichzeitig Wasserstoff sind, 
eignen sich zum Farben oder Bedrucken von halbsynthetischen Oder synthetischen 
hydrophoben Fasermaterialien und zur Herstellung gefarbter Kunststoffe oder polymerer 
FarbparBkel. 
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